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BLATT FUR DIE GEB UHREJNBERE CHN UNG 
Anhang zum Antrag 



SS" 68 ^ OZ 03001 WO/HB 



Von Anmeldeamt auszufullen 



Internationales Aktenzedchen 



Eingangsstempel des Anmeldeamts 



Anmelder 

CHEMETALL GMBH und ANTON ANDRE SOHN GMBH 



BERE CHNTJNG DER VORGESCHREEBENEN GEBtTHREN 

1. tJBERMITTLUNGSGEBtJHR 



100 in 



recherchengebOhr 

Die internationale Recherche ist durcliziifiihren von . 



EPA' 



945 [s] 



(Sindzwei oder mehr Internationale Recherchenbehdrden fur die Internationale Recherche 
zustdndig, ist der Name derBehorde anzugeben, die die internationaleRecherche durchfuhren 
soil) 

3. i>™rnationaleanmeldegebOhr 

Sowedt Punkte (b) und/oder (c) von FeldNr. DC Anwen riling finden, Teflanzahl an Blattern \ 33 
Soweit Punkte (b) und (c) von FeldNr. IXkeine Anwendung finden, Gesamfamzahl an Blattern J 



die ersten 30 Blatter 

53 



Anzahl der Blatter 
iiber 30 



444 [ill 



10 



Zusatzgebiihr 



530 Hi] 



i3 I zusatziiche Kornponente (nur falls das Sequenzprotokoll und/ 
oder diesbezugliche Tabellen in computerlesbarer Form nach 
Abschnitt 801(a)(i), oder sowohl in dieser Form als auch auf 
Papier nach Abschnitt 801(a)(ii), eingereichtwerden): 



400 x 



JU 



Zusatzgebuhr 

Addieren Sie die in Feld il, i2 und i3 eingetragenen 
Betrage und tragen Sie die Summe in Feld I ein . . . 



974 m 



(Anmelder aus bestimmten Staaten haben Anspruch auf eine Ermdfiigung der 
internationalen Anmeldegebiihr urn 75%. Hat der Anmelder (oder haben alle 
Anmelder) einen solchen Anspruch, so betrdgt der in Feld I einzutragende 
Gesamtbeirag 25% der internationalen Anmeldegebiihr.) 



4. GEBtlHR Ft)R PRIORrrATSBELEG (ggf) 



5. GESAMTB ETRAG DER ZU ZAHLENDEN GEBUHREN . . 
Addieren Sie die in Feldern T, S, I und P emgetragenen Betrage, 
und tragen Sie die Summe in das nebenstehende Feld ein 



2019 



INSGESAMT 



ZAHLUNGSWEISE 

Vg\ Abbuchungsauftrag 
(sieheunten) 

n Scheck 



| [ Postanweisung 
| | Bankwechsel 



[ f Barzahlung 

["'"[ Gebuhrenmarken 



P] ICupons 

n Sonstige (einzeln angeben): 



Anmeldeamt: RO/ EPA 



Kontonurnmer: 28000543 



ABBU CHUNGS- bzw. GUTSCHREIBUNGSAUFTRAG 

(diese Zahlungsweise gibt es nicht bei alien Aran eldedmtern) 

Ermachtigung, den vorstehend angegebenen Gesamtbetrag der Gebuhren 
abzubuchen 

[y] (dieses Kastchen -darf nur angekreuzt werden, wenn die Vbrschriften des 
Anmeldeamts uber laufendeKonten dieses Verfahrenerlauben) Ermachtigung, 
Fehlbetrage oder Oberzahlungen des vorstehend angegebenen Gesamtbetrags 

der Gebuhren meinem laufenden Konto zu belasten bzw. gutzuschreiben. « ^ 

| | Ermachtigung, cheGebulir turdie Ausstellung des Prioritatsbeleges abzubuchen Unterschiift: j^ , & B rm$Sf *^***^»> , 



n*timr 07.01.2004 



Name: UPPENA. Er^nz 



Formblatt PCT/RO/101 (Anhang) (Januar 2004) 



Siehe Anmerkungen zum Blatt fur die Gebiihrenberechnung 



BfcSl AVMl LMDLt COPY 



®°vrv 



ALLGEWIEJNE VOIXftMl^nF^ 
GENERAL AUTHORJSATION 1 
POUVOfR GENERAL 



CP > 

Or ■ 
' O. 



6aQ 



cooo •. 



§ 8 



To be^e^Q^d to 

. AV«qbiK»e»" 




do - . :do 



^jnderrr^geben) . 
GA No: '(pfease quote in all correspondence) 
PG n a '(pnere de mentionner dans, toute comespondanc 



4 



•5 1 v^iL- 



Jcfi (W?r)/i (We)/Je (Nous) 



3. 



Trafeehnar- SfcraBe" 3 \- 
• D-S0487.' Frarisfurt am Main. 



*bevollrnachlige{n> hiermit/do hereby authorise/ autorise (autorispns) par^a pr^ente 

*■£.* Dr. ScherziDerg > t Andreas )• EixropaiScJren Pctte?rfcanrt:. *\ ; 



.Seschafi^afisc&rift'zD ZiffJ.l- bisi- 



pYKAMIT -MOSTEL MTIESSESELLSCHftrT J 
/iCaLsetstraBe - 1 ■ ' ' 



mich funs) irrden durch das Europaische PatentubereinkommeVi geschaffenen Verfahrenavallen meinen (unseren) Patentangelegenheften zu vertreten.. 
alle HancUungen fur mich (uns) vorzuhenmen und Zahlungen fur mich (uns) in Empfang ixi nehmen. . v a 

to represent rne (us) .in aU proceedings established by the European* Patent Convention and to act for. me (us), in all patent' tansactions and to receive 

• payments.'©*!* my (ouri behalf. • t - _ \ . : * ' • - * - V- 

A me (nous) ^presenter pour ce qui concerhe tbutes mes (nos) affaires de brevet dars toute procedure instituee par la Convention surie brevet etmapeen 
et a ce titre. a agn- en mon (nbtre) nom et a recevoir des paiements pour mon (notre)- compte. i-J- ' - \ v * , \ . • " 

v Die Vollmacht gilt au'ch fur Verfahnsn- nach oern Vertrag Qber die Internationale Zusammenarbeit autdem Gefctet des Patentwesens. • • 
Jf This authorisation shall also apply to the same extent to .any proceedings- established by the Patfent Cooperation Treaty. - • ^ • _ ^ 

* ,^ -jC^ppuvor ^ppfiQue^gaiernent^i toute procedure iwsiituee par-le Traite ; de cooperation' ein maU^re d.^ brevet^.-*' 'y • .. - 

□ Wertere Vertreter sind auV'einern gesonderten Bfcan ar»gegeben ; /AddiHonaJ representatives indK=ated on suppiernentary sheet .- •* *.- 

les. autres -mahdataires sont mentionhes sur>une feuille suppiementaire. \ • ^ . • 



Tl' 



'•Untervolirhacht kann ertetit werderi. / Sub-authorisation may be .given../ Lb pouvoir ppurra etre deJegue. 

QBitte die getoe Kopie.- erganzt um die Nr. der aUgemeinen Vollmacht an d"en^oUmachtgeber zurQcKsendeh. 
pl eas e return- the yellow copy, supplemented by the General Authorisation No, to the authdnsor. 
Priere- de renvbyeria -co pie jaune au mandaht muni6 du* n° du pouvoir general • 



ort/piace/'aeu ' h^ankf urt-. 

U.merschmt(en) / Signatures) 



Datum/ Date 



..Dr. J- F^aesei ^ ^ 



(WhJrcrt^enPcrsonen vorn Ditfo^rittsixM^figtto) eig^h^d^'uii&ri^netseinl ftaci\ tt ^^?^ , *2^S 



DasVorniBlattmuavom <von d«i) VoflmaiihtgebeiXn) 

(die)' Namendes (der) Untefxetchneten ma-Schrei bro asc h ine wtederholen (bef jurisltscften Peraonen cCa SteUung c 
angeben). 



Umers^hria^berechtigtoi ionottolt>:d^ Seselts^haft 



.The form must bear x^Ji&SSh3£&^^h^^oiUQ&S^^c^ &BS^^^^Si^Q^r C 
- of. Ihe signatoryXies) adding, in the case'o* legal persons, his (their) position wrtniolme company. 

Le lormuteire doit «re signe de la propre main du (des) mandantts) (dans la cas da personnes morales, de (a persoraieayant cmalite pouT signer). Veufflezaiouter a la !«. ; 
aorts la signature', le (les) nom(s) du (des) sgnaiaire<s> *n i * J - — 



i to sign). Alter the signature, please'h«pe1he name<s) 

^ jntcmalitA p<>ur signer). Veufflezaiou 
, ses (leurs). fonctxons au-sem de la soaete. 



EPA/B|»O/0'Efi Form' 1004^ j04^2 - 



BlattNr. 



Zusatzfeld 



Wlrd dieses Zusatzfeld nickt benutzt. so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigejugt yverden. 



(0 



Wenn der Platz in einem Feld nicht fur alle Angaben 
ausreicht In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung van 
Feld Nr. _ " /Nummer des Feldes angeben] und machen die 
Angaben em^echend derm dem Feld m dem der Platz nicht 
ausreicht, vorgeschriebenen Art ibid Weise, insbesondere: 

Wenn mehr als zweiAnmelder und/oder Erfindervorhanden 
sind und kexn "Fortsetzungsblatt" zur Verjugungsteht: at 
diesem Fall schreiben Sie "FortsetzungvonFeldNr.IE und 
machen fur jede- weitere Person die in Feld Nr. m 
vorgeschriebenen Angaben. Derin diesem Feld m der Anschrpt 
angegeb ene Stoat ist der Stoat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofem nachstehend kein Stoat des Sitzes oder 
"list. 



(TV) 



-fiO 



2. 



Fortsetzung von Feld Nr. X 



WAIDELICH, Stefan 



Wenn in Feld Nr. U oder EI die Angabe "die un Zixsatzfeld 
aneesebenenStaaten^angekreuztist: In diesem Fall schreiben 

Sif "Fortsetzung von Feld Nr. I^JJor^etzung von , 

Feld Nr. IE" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. BundNr.W j^yRUS f Norbert 
und geben den Namen des Anmelders oder die Namen der. 
Anmelder an und neben jedem Namen den Stoat oder die 
Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europmsches 
oder OAPI-Patent),jur die die bezeichnete Person Anmelder 
ist 

Wenn der in Feld Nr. E oder IE genannte Erfinder oder 
Erfinder/Anmelder nicht fur alle Bestimmungsstaaten oder 
fur die Vereinigten Staaten von Amerika als Erfinaer te 
ist: JhdiesemFaUschreibenSie "FortsetzungvonFeldNr.E , 
"Fortsetzung von Feld Nr. IE" few "Fortsetzung von 
Feld Nr. E und Nr. EI" und geben den Namen des Erftnders 
oder die Namen der Erfinder an und neben jedem Namen den 
Stoat oder die Staaten (und/oder ggf. AJUPO-. eurasisches. 
europdisches oder OAPI-Patent),Jur die die bezeichnete Person 
Erftnderist 

Wenn zusdtzlich zu dem Anwah oder den Anwaben, die in 
Feld Nr. JVangegeben sina\ weitere Anwaltebf&eUt sind: In 
diesem Fall schreiben Sie 'Fortsetzung von Feld Nr. IT und 
machen fur jeden weiteren Anwalt die entsprecnenden, m 
Feld Nr. IV vorgeschriebenen Angaben. 

Wenn in Feld Nr. VI die Prioritatvon mehr als dreifruheren 
Anmeldungen beansprucht wir± Jh diesem Fall schreiben 
Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und fiadmnj^jeAt 
weitere jruhere Anmeldung die entsprecnenden, m Feld Nr. VI 
vorgeschriebenen Angaben. 

Wunschtder Anmelder, dafi seine mternationale Anmeldung 
m einemBestmvnungsstaat alsAnmeldungJur an Zusatzpatent 
oder -zertiflkat, einen Zusatzerfinderschein oder ein 
ZiisatzgebrauchszerttfikaX behandeltwird: In diesem Fail geben 
Sie den Namen oder Zweibuchstaben-Code des betreffenden 
Staaxes an und nach dem Namen des Staates dieBezeichnung 
"Zusatzpatent". "Zusatzzerufikat" 'Zusatzerfinderschein 
oder "Zusatzgebrauchszertifikat" t das Aktenzeichen der 
Hauptanmeldung oder des Hauptpatents oder ernes anaeren 
Hauptschutzrechts sowie das Erteilungsdatum des 
Hauptpatents oder des anaeren Hauptschutzrechts odor das 
Anmeldedatum der Hauptanmeldung (Begem 4.11 Absatz a 
Zifferiii und 49bis.l Absatz a oder b). 

Wunscht der Anmelder, dafi seine mternationale Anmeldung, 
in den Vereinigteh Staaten von Amerika als Fortsetzungoder 
Teilfortsetzung einer fruheren Anmeldung behandeitwird:ln 
diesem Fall geben Sie 'Veremigte Staaten von Amerika oder 
"US" und die Bezeichnung "Fortsetzung oder 
"Teilfortsetzung" sowie das Aktenzeichen und das 
Anmeldedatum der Hauptanmeldung an (Regain 4J1 Absatz a 
Ziffer iv und 49bis.l Absatz d). 





Fonnblatt PCT/RO/101 (Znsatzblatt) (Jannar 2004) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



PATENT COOPERATION TREATY 

From Ihe INTERNATIONAL BUREAU 



PCT/EP2004/0Q£MU 



PCT 



FIRST NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF 
THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL 
APPLICATION (TO DESIGNATED OFFICES WHICH 
DO NOT APPLY THE 30 MONTH TIME LIMIT 
UNDER ARTICLE 22(1)) 

(PCT Rule 47. 1 (c)) 



Dale of mailing (dav/montft/year) 

12 August 2004 (12.08.2004) 



Applicant's or agent's file reference 
OZ 03001 WO/HB 



To: 



UPPENA, Franz 

Dynamit Nobel Aktien&esellschaft j / r*^o^> 
Patente, Marken & Liffi^"^^ H J<C?g£f 

53840 Troisdorf t~ [ djfP) 

ALLEMAGNE ]_ fcmpf.: j ^ C^J ( 



cisn'ABTEILUNG 

I — 



'Eing.-Dat.: ( 1 6. AUG. 2004 
( 



Frtat: 



Wv.: 



Rechn.: 



IMPORTANT NOTICE 



lniemaiional application No. 
PCT/EP2004/000108 



Inteniational filing date {day/monlWyear) 
09 January 2004 (09.01.2004) 



Priority date (dav/monlli/year) 

1 1 January 2003 (1 1 .01 .2003) 



Applicant 



CHEMETALL GMBH et al 



ATTENTION ■ For any designated Office(s), for which the lime limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002 (30 months from 
the priority date), does apply, please see Form PCT/IB/308(Second and Supplementary Notice) (to be issued promptly after the expiration 
of 28 months from the priority dale). 

Notice is hereby given that the following designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from I April 2002, 
does not apply, has/have requested that the communication of the international application, as provided for in Article 20, be effected under 
Rule 93to.l. The International Bureau has effected that communication on the date indicated below: 
29 July 2004 (29.07.2004) 

CH 

In accordance with Rule 47.1(c-to)(i), those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the 
international application has duly taken place on the dale of mailing indicated above and no copy of the international application is required 
to be furnished by the applicant to the designated Office(s). 

The following designated Offices, for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, does not apply, have not 
requested, as at the time of mailing of the present notice, that the communication of the international application be effected under Rule 
93bis.\ : ' 

Fl, LU.SE, TZ, UG.YU, ZM 

In accordance with Rule 41A(c-bis)(u), those Offices accept the present notice as conclusive evidence that the Contracting Slate for which 
that Office acts as a designated Office does not require the furnishing, under Article 22, by the applicant of a copy of the international 
application. 

TIME LIMITS for entry into the national phase 

For the designated Office(s) listed above, and unless a demand for inteniational preliminary examination has been filed before the 
expiration of 19 months from the priority date (see Ariicle 39(1)), the applicable time limit for entering the national phase will, subject to 
what is said in the following paragraph, be 20 MONTHS from the priority date. 

In practice, time limits other than the 20-month time limit will continue to apply, for various periods of lime, in respect of certain of the 
designated Offices listed above. For regular updates on the applicable tune limits (20 or 21 months, or other lime limit), Office by 
Office, refer to the PCT Gazette, the PCT Newsletter and the PCT Applicant's Guide, Volume II, National Chapters, all available from 
W1PO s Internet site, at http://www.wipo.int/pct/en/index.html. 
ll is the applicant's sole responsibility to monitor all these time limits. 



The International Bureau of W1PO 
34, chemin des Colombettes 
121 1 Geneva 20, Switzerland 



csimileNo.441 22 740 14 35 



Authorized officer 



Ellen Moyse 



Facsimile No.+41 22 338 89 75 



PCT/IB/308(First Notice) (January 2004) 




PCT/EP2004/OOQfl08 



PATENT COOPERATION TREATY 

From the INTERNATIONAL BUREAU 



;es notified 



(PCT Article 31 (7) Ind Rule 61 .3) 



CERNING ELECTED 
OF THEIR ELECTION 



Date of mailing (day/month/year) 



To: 



UPPENA, Franz 

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft 
Patente, Marken & Lizenzen 
53840 Troisdorf 
Germany 



Applicant's or agent's file reference 
OZ 03001 WO/HB 


IMPORTANT INFORMATION 


international application No. 
PCT/EP2004/000108 


International filing date (day/month/year) 
09 January 2004 (09.01 .2004) 


Priority date (day/month/year) 

11 January 2003 (11.01.2003) 


Applicant 

CHEMETALL GMBH etal 



1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following 
Offices of its election: 

EP :AT / BE / BG / CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IT / LU,MC,NL f PT / RO f SE. 
SI,SK,TR 

National :BG,CA,CN,CZ,DE,JP,KP,KR,MN,NO,PL,RO,RU,SK,US 

2. The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them 
by the International Bureau only upon their request: 

AP :BW,GH,GM,KE^S,MW,MZ,SD,SL ( SZ,TZ,UG,ZM,ZW 

EA :AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM 

OA :BF,BJ,CF,CG / CI,CM / GA,GN,GQ r GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG 

National :AE^G^L,AM,AT.AU^Z,BA,BB,BR,BW,BY,BZ,CH,CO f CR,CU,DK,DM,DZ,EC, 

EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,KE,KG,KZ,LC,LK / LR,LS,LT,LU f 

LV / MA / MD,MG,MK,MW,MX,MZ,NA,NI,NZ,OM,PG,PH / PT,SC,SD / SE,SG,SL,SY # TJ,TM f TN, 

TR/rT/TZ,UA,UG,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW 

3 Since the election(s) was (were) made before the expiration of 19 months from the priority date the applicant is reminded 
that hrmustenter the "national phase" before the expiration of 30 months from the pr.onty date before each of the 
Offices Msted above. This must be done by paying national fee(s) and furnishing, if prescribed, a translation of the 
ilSap&ion (Article 39(1 )(a)). as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the 
international preliminary report on patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty) (Article 36(3)(b) and Rule 74.1). 

Some Offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. See the Annex to Form p CT/IB/301 
Ind^ for deteils abort the applicable time limits. Office by Office, see the PCT ApplicanfsGu.de, Volume II, National Chaptei s. 
the PCT Newsletter and the WIPO Internet site, updated regularly. 





Authorized officer: 


The International Bureau of WIPO 


Mathieu BLANC (Fax 338 89 75) 


34, chemin des Colombettes 


1211 Geneva 20, Switzerland 




Facsimile No. {41-22)338.89.75 


Telephone No. (41-22) 338 9986 


Form PCT/IB/332 (January 2004) 


6366409 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 



An: 



Hiibner, G. 
DYNAMIT NO _ 
Patente, Mar ran" 



D-53839 Troi 
ALLEMAGNE 



PATENTABTEILUNG 



i&tti.-Nf.: 



2 6, APR. 2005 

IGESEO-SCHAFT 



PCT 



Empf.: 



OZ 03001 SB: HB 
ED: 26.04.2005 



MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
BERICHTS ZUR PATENTIERBARKEIT 

(Regel71.1 PCT) 



Kartei: 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
OZ 03001 WO Dr. Hb 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/000108 



Absendedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 



20.04.2005 



WICHTIGE MITTEILUNG 



Internationales Anmeldedatum (Tag/MonaUJahr) 
09.01 .2004 



Prioritatsdatum (TagMonaWahr) 
11.01.2003 



Anmelder 

CHEMETALL GMBH et al. 



CC 



1. 



- internationalen vorlattfigen Prufung beauftragte Bert&rde 



Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlatffigen Prufung beauf agte 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlauf igen Bencht zur 
Patentierbarkeit, gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen, ubermittelt. 

Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alie ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3 Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Aniagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vqr jedem ausgewahlten Amt 'nnerhalb yon 
to Moiaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch s Pf ter ^ (siehe 
(Einreichung von Ubersetzungen und Entrichtung nat.onaler Gebuhren vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCT/IB£01 ubermittelte Information). 

M einem ausaewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln so mu3 diese 
Obi Sung ^^tarseSunoen aller Anlag'en zum internationalen vorlaufigen g e ; icht h ^^^ 
enthalten S ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen 
ausgewahlten Amtern direkt zuzuteiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daB die Kriterien fur Neuheit 
^r^^^St und gewerbiiche Anwendbarkeit die Im Artikel 33(2) ^W^^^^ ™ 
fur die Internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben und daB jeder Vertragsst aat ( ^r die 
Fntcsrheiduna uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfmdung in diesem Staat zusatzliche oder 
SS^^^^bS' kann (siehe a'uch Artikel 27(5)). Solche 

z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erforderntsse fur die Offenbarung der Erfmdung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 



Name und Postanschrifl der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 

NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
Fax: +31 70 340 - 3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Dekker, M 

Tel. +31 70 340-4046 





*P00552141*OZ 03001 SB: HB 
26.04.2005 



Formblatt PCT/IPEA/416 (Januar 2004) 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT UBER DIE 

PATENTIERBARKEIT 

(Kapitel II des Vertrags uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
OZ 03001 WO Dr. Hb 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/0001 08 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Formblatt PCT/IPEAAH6 



Internationales Anmeldedatum (TagMonaWahr) 
09.01 .2004 



Prioritatsdatum (Tag/MonaUJahr) 
1 1 .01 .2003 



Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
C09D5/08, C09D4/00 



Anmelder 

CHEMETALL GMBH et al. 



1 Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlauf igen Prufungsbericht, der von der mit der 

Kernatlonaten SSgen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 
2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 
3 AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. El (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 1 3 Blatter; dabei handelt es sich urn 

El Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undfcder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrund^ liegen Cnd/bder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestammt hat (s.ehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 
□ Blatter die frOhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
GrQnden nach Auf fassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 
b □ (nur an das Internationale Bum gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl derAJes elektronischen 

DatenfrSfr s) angeben) , dendie ein Sequenzprotokoll undA)der die dazugehorigen TabeHen enthaltfenthalten, 
nuMr ^Suterlesb^ wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (s.ehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



B Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 

□ Feld Nr. II Prioritat 

S Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfindehsche Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

□ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

^ FPid Nr V Bearundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

* und der gewe^STen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

□ Feld Nr. VI Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

□ Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

El Feld Nr, VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 



29.06.2004 



Name und Postanschrift der mit der internationalen Priifung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt - P.B. 581 8 Patentlaan 2 

NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
Fax: +31 70 340-3016 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



20.04.2005 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Girard, Y 

Tel. +31 70 340-2558 



-1* r * l *°t4 9 . 



(J) 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT Internationales Aktenzeichen 

UBER DIE PATENTIERBARKEIT PCT/EP2004/0001 08 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2 Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dew 
Anmeldeamt aufeine Aufforderung nach Artikei 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-4, 7-14, 17-63 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1a, 5, 6, 6a, 15, 16, 16a eingegangen am 27.10.2004 mit Schreiben vom 22.10.2004 

Anspruche, Nr. 

3-26, 27 (Teil), 39 (Teil), 40 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1, 2, 27 (Teil), 28-38, 39 (Teil) eingegangen am 27.10.2004 mit Schreiben vom 22.10.2004 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unteriagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004A)00108 



Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens iiber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkert . — - 



1 Folaende Telle der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
' erfinderischer Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte internationale Anmeldung, 
El Anspruche Nr. 32-38 

Begrundung: 

□ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sich auf _ den _ 
nachstehenden Gegenstand, fur den keine internationale vorlaufige Prufung durchgefuhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 

□ Die Beschreibung, die Anspruche Oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
Oder die obengenannten Anspruche Nr. sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daG kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

El Fur die obengenannten Anspruche Nr. 32-38 wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

□ Das Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den 
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil 

die schriftliche Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 
die computerlesbare Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 

□ Die Tabellen zum Nucleotid- undybder Aminosauresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer 
Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschnebenen 
technischen Anforderungen. 

□ siehe Beiblatt fur weitere Angaben. 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERiCHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/000108 



d Nr v Be g r iindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen 
Tatigke'it und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung a .. L . n . nn An 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-31,39,40 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-31,39,40 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1-31,39,40 

Nein: Anspruche: \ • 0 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): ^ c^^c li^/cH^*^^ 



siehe Beiblatt 



Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung __ 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche i 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) . 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/000108 



Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1: DE 199 25 631 A (GROS GEORG) 7. Dezember2000 (2000-12-07) 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument): 

ein Verfahren zum Aufbringen eines Korrosionsschutzuberzugs auf eine metallische 
Unterlage, insbesondere ein Karosserieblech fur die Automobilindustrie, sowie eine 
Beschichtungszusammensetzung (Spalte 1, erster Absatz). 

Diese Beschichtungszusammensetzung wird durch aktinische Strahlung gehartet und 
enthalt ein polymeres Bindemittel, wie z.B. Epoxyharze, Polyurethane oder 
Veresterungsprodukte derartiger Harze mit Acryl- oder Methacrylsaure, und 
mindestens ein polymerisierbares Monomer, z.B. ein Ester der Acryl- oder 
Methacrylsaure, sowie einen Photoinitiator, z.B. Benzoinether oder Aminoketone 
(Spalte 2, Zeile 5-64). 

Das Gesamtgehalt an Polymere, Oligomere und Monomere liegt uber 50 Gew.%, das 
Gehalt an monofunktionellem Monomer liegt im allgemeinen im Bereich von 20 bi 

60 Gew.% und an Photoinitiator im Bereich von 5 bis 30 Gew.% (Spalte 3, Zeile 14-23). 
Des weiteren kann die Zusammensetzung zusatzliche Additive, wie losliche 
Korrosionsinhibitore und Korrosionspigmente enthalten (Spalte 3, Zeile 6-13). 
Die Schichtdicke der aufgebrachten Beschichtung (sowie nap als auch trocken) 
betragt im allgemeinen 2 bis 8 urn (Spalte 3, Zeile 51-55). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher vom D1 dadurch, daf3 ein 
Elastifizierungsharz sowie Isobornylacrylat oder/und Isobornylmethacrylat in der 
Korrosionsschutzzusammensetzung enthalten sind. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/000108 



Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, 
eine Korrosionsschutzzusammensetzung vorzuschlagen, die arm oder frei an Wasser bzw. 
organischem Losemittel ist und die bezuglich Lackhaftung und Korrosionsschutz 
besonders hochwertig ist. 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene Losung 
beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT): 
Die in D1 beschriebene Korrosionsschutzzusammensetzung kann zwar frei von inerten 
fluchtigen Losemitteln sein, aber D1 gab dem Fachmann keinen Hinweis auf die 
Verwendung in dieser Zusammensetzung eines Elastifizierungsharzes oder 
lsobornyl(meth)acrylats. 

Vorausgesetzt da(3 Anspruch 2 abhangig vom Anspruch 1 ist (siehe Punkt VIII hierunter) 
ist dieser Anspruch auch neu und erfinderisch. 

Die Anspruche 3-30 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 



Selbes gilt fur den Produktsanspruch 31 , da er dasselbe unterscheidende Merkmal mit 
Bezug auf D1 aufweist, und fur die Verwendungsanspruche 39 und 40, die sich auf 
besondere Verwendungen der nach dem Verfahren des Anspruchs 1 beschichteten 
Substrate beziehen. 



Zu Punkt VHI : 

Es wird von der Prufungsabteilung angenommen, daB die in Anspruch 2 erwahnte 
Korrosionsschutzzusammensetzung dieselbe wie in Anspruch 1 erlauterte 
Zusammensetzung ist (vgl. Seite 9, Zeilen 20-25). Anspruch 2 ist somit abhangig vom 
Anspruch 1 und sollte daherauf diesen Anspruch ruckbezogen sein. 
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DE 199 25 631 A1 lehrt ein Verfahren zum Aufbringen einer gleitfahigen 
Korrosionsschutzschicht auf eine metallische Unterlage, wobei ein Gemisch 
aus einem polymeren organischen Bindemittel, einer niedermolekularen 
flussigen, radikalisch polymerisierbaren Verbindung, einer bei Einwirkung 
5 vcon aktinischer Strahlung Radikale bildenden Verbindung und einem leitfa- 
higen Pigment eingesetzt wird. Die Zusammensetzungen fuhren jedoch kei- 
nen Gehalt an Isobornylacrylat oder Isobomylmethacrylat auf. 
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haltigen Legierungsschicht vorbeschichtet sind, mit einer organischen, anio- 
nisch, kationisch oder/und radikalisch hartbaren Korrosionsschutzzusam- 
mensetzung, dadurch gekennzeichnet, dass 

die Korrosionsschutzzusammensetzung eine Dispersion oder Losung 
ist, die mindestens zwei Komponenten ausgewahlt aus der Gruppe von Mo- 
nomeren, Oligomeren und Polymeren mit einem Gesamtgehalt im Bereich 
von 50 bis 95 Gew.-% enthalt, die zumindest teilweise anionisch, kationisch 
oder/und radikalisch hartbar sind, 

wobei hierin ein Gehalt an mindestens einem mono-funktionellen Mo- 
nomer oder/und Oligomer im Bereich von 1 bis 58 Gew.-% mit einem Gehalt 
an Elastifizierungsharz oder/und modifiziertem Elastifizierungsharz sowie an 
Isobomylacryiat oder/und Isobornylmethacrylat enthalten ist, 

wobei die Korrosionsschutzzusammensetzung aufJerdem mindestens 
einen Photoinitiator zur anionischen, kationischen oder/und radikalischen 
Vernetzung mit einem Gehalt im Bereich von 0,5 bis 22 Gew.-% enthalt, falls 
keine Elektronenstrahlung eingesetzt wird, 

sowie einen ersten, organischen Korrosionsinhibitor insbesondere mit 
einem Gehalt im Bereich von 0,05 bis 6 Gew,-%, 

gegebenenfalls jeweils mindestens einen weiteren, organischen 
oder/und anorganischen Korrosionsinhibitor mit einem Gesamtgehalt im Be- 
reich von 0,1 bis 12 Gew.-%, 

gegebenenfalls mindestens einen Harter fur eine chemische Nachver- 
netzung mit einem Gehalt im Bereich von 0,05 bis 8 Gew.-%, 

gegebenenfalls bis zu 35 Gew.-% Additiv(e) 

und gegebenenfalls Wasser oder/und mindestens ein organisches 
Losemittel in einem Gesamtgehalt von 0,01 bis zu 5 Gew.-% enthalt, 
jeweils bezogen auf die Feststoffgehalte in Gew.-%, 
wobei die Monomere, Oligomere oder/und Polymere derart ausge- 
wahlt werden, dass bei der Vernetzung dieser Komponenten eine enge 
Verteilung mittelgrofier Kettenlangen erzielt wird und 
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wobei die Korrosionsschutzzusammensetzung auf die metallischen 
Oberflachen in einer NaGfilmdicke im Bereich von 0,5 bis 25 aufgebracht 
wird, gegebenenfalls getrocknet wird und danach zu einem Korrosions- 
schutzuberzug anionisch, kationisch oder/und radikalisch gehartet wird, 
5 wobei der Korrosionsschutzuberzug eine Trockenfilmdicke im Bereich 

von 0,4 bis 20 pm und eine Chemikalienbestandigkeit von mehr als 40 MEK- 
Zyklen, ermittelt im MEK-Test nach ECCA-Standard T11 mit Methyl-Ethyl- 
Keton aufweist. 

Vorzugsweise weist der gehartete Korrosionsschutzuberzug eine Flexibility 
10 und Haftfestigkeit von < T3, insbesondere von < T2 oder sogar von < T1, 
auf, bestimmt uber einen T-Bend-Test nach ECCA-Standard T7 an 8 pm 
dick organisch beschichteten, feuerverzinkten Stahlblechen von 0,3 mm Dik- 
ke. 

Bei der erfindungsgemafcen Korrosionsschutzzusammensetzung handelt es 
15 sich vorzugsweise urn ein sogenanntes 100 %-U\/-System, das weitgehend 
oder vollstandig frei von Wasser oder/und von organischem Losemittel ist. 
Hierbei sind Mengen von bis zu 5 Gew.-% Wasser oder/und von bis zu 5 
Gew.~% organischer Losemittel bevorzugt, insbesondere Mengen von bis zu 
3 Gew.-% Wasser oder/und von bis zu 3 Gew.-% organischer Losemittel, 
20 besonders bevorzugt sind Mengen von bis zu 1 Gew.-% Wasser oder/und 
von bis zu 1 Gew .-% organischer Losemittel, weil der Trocknungsaufwand 
und die Trocknungsdauer umso geringer sind und weil der dabei entstehen- 
de Gberzug - falls notwendig - schneller bzw. in kurzerem Abstand zum Be- 
reich des Aufbringens des polymeren Gemisches durch Einwirkung von 
25 Strahlung zum Ausharten angeregt und ausgehartet werden kann. Dann 
kann z.B. ein Band mit dem erfindungsgemafien Uberzug - falls notwendig - 
schneller bzw. in kurzerem Abstand zum Bereich des Aufbringens der Korro- 
sionsschutzzusammensetzung durch Einwirkung von aktinischer Strahlung 
zum Ausharten angeregt und ausgehartet werden kann. 
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Unter aktinischer Strahlung ist solche Strahlung zu verstehen, deren Ener- 
gie, Frequenzen bzw. angewandte Dosis zur Aktivierung des Polymerisati- 
onsinitiators (= Photoinitiators) geeignet ist bzw. fur eine weitgehende oder 
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gierung oder/und mit mindestens einer Zink-haltigen Legierung be- 
schichtetes Band wie z.B. auf Basis von AlSi-, ZnAI- wie Galfan®, AlZn- wie 
Galvalume® oder/und anderen Al-Legierungen. Wenn die Aluminium- 
oder/und Zink-haltige Beschichtung auf das metallische Band auf der glei- 

5 chen Bandanlage soeben, das heifit in der Regel nur wenige Sekunden oder 
Minuten vorher aufgebracht worden ist, ist diese Beschichtung besonders 
reaktiv und gibt bei sofortiger Beschichtung mit der erfindungsgemaflen Kor- 
rosionsschutzzusammensetzung weit bessere Werte der Haftung und Be- 
standigkeit gegen Chemikalien und Schlag als wenn diese Beschichtung 

10 erst oberflachlich oxidieren kann, beolt wird, anderweitig beschichtet wird 
oder/und verschmutzt werden kann. 



Die Aufgabe wird auch gelost mit einem Verfahren zur Beschichtung von 
Oberflachen von metallischen Substraten, insbesondere von Teilen, Profilen 

15 oder/und Bandern, vorzugsweise solchen auf Basis von Aluminium, Magne- 
sium oder/und Stahl, die gegebenenfalls mit mindestens einer metallischen 
Beschichtung wie z.B. einer Zinkschicht oder mit mindestens einer Zink- 
haltigen Legierungsschicht vorbeschichtet sind, mit einer organischen, anio- 
nisch, kationisch oder/und radikalisch hartbaren Korrosionsschutzzusam- 

20 mensetzung, die auch dadurch gekennzeichnet sein kann, dass vor der Be- 
schichtung mit einer ersten organischen Korrosionsschutzzusammensetzung 
keine Vorbehandlungsschicht wie z.B. auf Basis von Chromat, Phosphat, 
Komplexfluorid, Silan oder/und Siloxan auf die metallischen Oberflachen 
aufgebracht wird, dass die Korrosionsschutzzusammensetzung eine Disper- 

25 sion oder Losung ist, die direkt auf die metallischen Oberflachen in einer 
Nafifilmdicke im Bereich von 0,4 bis 25 pm - vorzugsweise von 0,6 bis 15 
|jm, besonders bevorzugt von 0,8 bis 10 pm, insbesondere von 1 bis 8 pm - 
aufgebracht, gegebenenfalls getrocknet und danach zu einem Korrosions- 
schutzuberzug anionisch, kationisch oder/und radikalisch gehartet wird, wo- 
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bei der gehartete Film (Korrosionsschutzuberzug) eine Trockenfilmdicke im 
Bereich von 0,4 bis 20 aufweist - vorzugsweise von 0,6 bis 18 Mm, be- 
sonders bevorzugt von wenigstens 0,8 bzw. von bis zu 12 pm, insbesondere 
von wenigstens 1 bzw. von bis zu 8 pm, wobei der Korrosionsschutzuberzug 
5 eine Chemikalienbestandigkeit von mehr als 40 MEK-Zyklen, errnittelt im 
MEK-Test nach ECCA-Standard T11 mit Methyl-Ethyl-Keton, und vorzugs- 
weise eine Flexibility und Haftfestigkeit von <, T3, insbesondere von ^ T2 
Oder sogar von < T1 erreicht, bestimmt Qber einen T-Bend-Test nach ECCA- 
Standard T7 an 8 pm dick organisch beschichteten, feuerzink-vorbeschich- 
10 teten Stahlblechen von 0,3 mm Dicke. 

Hierbei ist es besonders erwunscht, dass der erfindungsgemafJe Korrosi- 
onsschutzuberzug auch gieichzeitig die Funktion der Vorbehandlungsbe- 
schichtung erfullt, also direkt auf einer metallischen Oberflache aufgebracht 
wird, ohne dass eine Vorbehandlungsschicht dazwischengeschaltet wird. 

15 

Die Aufgabe wird ebenfalls gelost mit einer organischen, anionisch, katio- 
nisch oder/und radikalisch hartbaren Korrosionsschutzzusammensetzung, 
die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie eine Dispersion oder Ldsung ist, 
die mindestens zwei Komponenten ausgewahlt aus der Gruppe von Mono- 
meren, Oligomeren und Polymeren enthalt, die zumindest teilweise anio- 
nisch, kationisch oder/und radikalisch hartbar sind, und mit einem Gehalt im 
Bereich von 50 bis 95 Gew.-% enthalten sind, 

wobei hierin ein Gehalt an mindestens einem mono-funktionellen Mo- 
nomer oder/und Oligomer im Bereich von 1 bis 58 Gew.-% mit einem Gehalt 
an Elastifizierungsharz oder/und modifiziertem Elastifizierungsharz sowie an 
Isobornylacrylat oder/und Isobornylmethacrylat enthalten ist und 

wobei die Korrosionsschutzzusammensetzung mindestens einen Pho- 
toinitiator zur anionischen, kationischen oder/und radikalischen Vernetzung 
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mit einem Gehalt im Bereich von 0,5 bis 22 Gew.-% enthalt, falls keine Elek- 
tronenstrahlung eingesetzt wird, 

sowie einen ersten, organischen Korrosionsinhibitor insbesondere mit 
einem Gehalt im Bereich von 0,05 bis 6 Gew.-%, 

gegebenenfalls mindestens einen Harter mit einem Gehalt im Bereich 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Beschichtung von Oberflachen von metallischen Sub- 
straten, die gegebenenfalls mit mindestens einer metallischen Beschichtung 
wie z.B. einer Zinkschicht oder mit mindestens einer Zink-haltigen Legie- 
5 rungsschicht vorbeschichtet sind, mit einer organischen, anionisch, katio- 
nisch oder/und radikalisch hartbaren Korrosionsschutzzusammensetzung, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Korrosionsschutzzusammensetzung eine Dispersion oder Losung 
ist, die mindestens zwei Komponenten ausgewahlt aus der Gruppe von Mo- 
10 nomeren, Oligomeren und Polymeren mit einem Gesamtgehalt im Bereich 
von 50 bis 95 Gew.-% enthalt, die zumindest teilweise anionisch, kationisch 
oder/und radikalisch hartbar sind, 

wobei hierin ein Gehalt an mindestens einem mono-funktionellen Mo- 
nomer oder/und Oligomer im Bereich von 1 bis 58 Gew.~% mit einem Gehalt 
15 an Elastifizierungsharz oder/und modifiziertem Elastifizierungsharz sowie an 
Isobornylacrylat oder/und Isobornylmethacrylat enthalten ist, 

wobei die Korrosionsschutzzusammensetzung aufierdem mindestens 
einen Photoinitiator zur anionischen, kationischen oder/und radikalischen 
Vernetzung mit einem Gehalt im Bereich von 0,5 bis 22 Gew.-% enthalt, falls 
20 keine Elektronenstrahlung eingesetzt wird, 

sowie einen ersten, organischen Korrosionsinhibitor insbesondere mit 
einem Gehalt im Bereich von 0,05 bis 6 Gew.-% enthalt, 
jeweils bezogen auf die Feststoffgehalte in Gew.-%, 
wobei die Monomere, Oligomere oder/und Polymere derart ausge- 
25 wahlt werden, dass bei der Vernetzung dieser Komponenten eine enge 
Verteilung mittelgrofter Kettenlangen erzielt wird und 

wobei die Korrosionsschutzzusammensetzung auf die metallischen 
Oberflachen in einer Naflfilmdicke im Bereich von 0,5 bis 25 pm aufgebracht 
wird, gegebenenfalls getrocknet wird und danach zu einem Korrosions- 
30 schutzuberzug anionisch, kationisch oder/und radikalisch gehartet wird, 
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wobei der Korrosionsschutzuberzug eine Trockenfilmdicke im Bereich 
von 0,4 bis 20 urn und eine Chemikalienbestandigkeit von mehr als 40 MEK- 
Zyklen, ermittelt im MEK-Test nach ECCA-Standard T1 1 mit Methyl-Ethyl- 
Keton aufweist. 

5 2. Verfahren zur Beschichtung von Oberflachen von metallischen Sub- 
straten, die gegebenenfalis mit mindestens einer metallischen Beschichtung 
wie z.B. einer Zinkschicht oder mit mindestens einer Zink-haltigen Legie- 
rungsschicht vorbeschichtet sind, mit einer organischen, anionisch, katio- 
nisch oder/und radikalisch hartbaren Korrosionsschutzzusammensetzung, 

10 dadurch gekennzeichnet, 

dass vor der Beschichtung mit einer ersten organischen Korrosions- 
schutzzusammensetzung keine Vorbehandlungsschicht wie z.B. auf Basis 
von Chromat, Phosphat, Komplexfluorid, Silan oder/und Siloxan auf die me- 
tallischen Oberflachen aufgebracht wird, 

15 dass die Korrosionsschutzzusammensetzung eine Dispersion oder 

Losung ist, die direkt auf die metallischen Oberflachen in einer Nafifilmdicke 
im Bereich von 0,4 bis 25 urn aufgebracht, gegebenenfalis getrocknet und 
danach zu einem Korrosionsschutzuberzug anionisch, kationisch oder/und 
radikalisch gehartet wird, wobei der gehartete Film (Korrosionsschutzuber- 

20 zug) eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 urn und eine Chemika- 
lienbestandigkeit von mehr als 40 MEK-Zyklen, ermittelt im MEK-Test nach 
ECCA-Standard T1 1 mit Methyl-Ethyl-Keton, aufweist. 
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onsschutzuberzug mit dem Substrat, insbesondere einem Blech, 
umgeformt wird, wobei der Korrosionsschutzuberzug weitgehend oder 
ganzlich unbeschadigt bleibt. 

5 28.Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das mit dem Korrosionsschutzuberzug beschichtete, urn- 
geformte Substrat in Form eines umgeformten, geschnittenen oder/und 
gestanzten Bleches mit einem anderen Konstruktionselement durch Clin- 
chen, Kleben, Schweifien oder/und mindestens einem anderen Fuge- 
10 verfahren verbunden wird. 

29. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die metallische Oberflache vor dem Aufbringen der Pre- 
treatment-Primerschicht gereinigt oder/und gebeizt und gegebenenfalls 

15 jeweils danach mindestens einmat mit Wasser bzw. einer wasserigen L6- 
sung gespult wird. 

30. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Losung oder Dispersion auf ein auf einer Bandanlage 

20 gefuhrtes metallisches Band aufgebracht wird, insbesondere auf ein so- 
eben mit Aluminium, mit einer Aluminium-haltigen Legierung oder mit ei- 
ner Zink-haltigen Legierung beschichtetes Band. 

31 . Organische, anionisch, kationisch oder/und radikalisch hartbare Korrosi- 
25 onsschutzzusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine 

Dispersion oder Losung ist, die mindestens zwei Komponenten ausge- 
wahlt aus der Gruppe von Monomeren, Oligomeren und Polymeren mit 
einem Gehalt im Bereich von 50 bis 95 Gew.-% enthalt, die zumindest 
teilweise anionisch, kationisch oder/und radikalisch hartbar sind, 
30 wobei hierin ein Gehalt an mindestens einem monofunktionellen Mo- 

nomer oder/und Oligomer im Bereich von 1 bis 58 Gew.-% mit einem 
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Gehalt an Elastifizierungsharz oder/und modifiziertem Elastifizierungs- 
harz sowie an Isobornylacrylat oder/und Isobornylmethacrylat enthalten 

ist, 

wobei die Korrosionsschutzzusammensetzung mindestens einen 
Photoinitiator zur anionischen, kationischen oder/und radikalischen Ver- 
netzung mit einem Gehalt im Bereich von 0,5 bis 22 Gew.-% enthalt, falls 
keine Elektronenstrahlung eingesetzt wird, 

sowie einen ersten, organischen Korrosionsinhibitor enthalt, 

jeweils bezogen auf Feststoffgehalte in Gew.-%. 

32. Organischer, anionisch, kationisch oder/und radikalisch geharteter Kor- 
rosionsschutzuberzug, der eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 
20 [jm aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass er bei Auflagerung direkt 
auf einer metallischen Oberflache, ohne dass eine Vorbehandlungs- 
schicht zwischengeschaltet ist, eine Flexibility und Haftfestigkeit auf- 
weist von < T3 - bestimmt uber einen T-Bend-Test nach ECCA-Standard 
T7. 

33. Organischer, anionisch, kationisch oder/und radikalisch geharteter Kor- 
rosionsschutzuberzug auf einem metallischen Substrat, der eine Trok- 
kenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 aufweist, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass er bei Auflagerung direkt auf einer metallischen Oberfla- 
che, ohne dass eine Vorbehandlungsschicht zwischengeschaltet ist, eine 
Haftfestigkeit aufweist von < Gt 3, bestimmt uber einen Gitterschnitt-Test 
nach DIN EN 2409 mit einem ruckartigen Abreifien eines fest ange- 
druckten Klebebandes von der Gitterschnittflache unter visueller Beur- 
teilung der Gitterschnittflache und ihrer Abplatzungen. 

34. Organischer, anionisch, kationisch oder/und radikalisch geharteter Kor- 
rosionsschutzuberzug auf einem metallischen Substrat, der eine Trok- 
kenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 pm aufweist, dadurch gekenn- 
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zeichnet, dass er bei Auflagerung direkt auf einer metallischen Oberfla- 
che, ohne dass eine Vorbehandlungsschicht zwischengeschaltet ist, eine 
Korrosionsbestandigkeit aufweist gepruft als Unterwanderung an einem 
Ritz von < 5 mm, bestimmt im Salzspruhtest SS nach DIN 50021 uber 
5 150 h oder uber 360 h, wobei der Korrosionsschutzuberzug blasenfrei 
bleibt. 

35. Organischer, anionisch, kationisch oder/und radikalisch geharteter Kor- 
rosionsschutzuberzug auf einem metallischen Substrat, der eine Trok- 

10 kenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 pm aufweist, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass er bei Auflagerung direkt auf einer metallischen Oberfla- 
che, ohne dass eine Vorbehandlungsschicht zwischengeschaltet ist, ab- 
riebfreie und fehlerfreie Napfchen bei einer Bestimmung der Napfchen- 
tiefung (Napfchenzug) nach Erichsen an einer Universal-Blech- und 

15 Band-Prufmaschine 142-20 mit Tiefzieh-Napfchen-Werkzeug der Fa. 

Erichsen bei einem Stempeldurchmesser von 33 mm und einer PrefJge- 
schwindigkeit von 750 mm/min an Ronden von 60 mm Durchmesser aus 
mit dem Korrosionsschutzuberzug beschichteten metallischen Blechen 
aufweist. 

20 

36. Organischer, anionisch, kationisch oder/und radikalisch geharteter Kor- 
rosionsschutzuberzug auf einem metallischen Substrat, der eine Trok- 
kenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 pm aufweist, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass er bei Auflagerung direkt auf einer metallischen Oberfia- 

25 che, ohne dass eine Vorbehandlungsschicht zwischengeschaltet ist, eine 
Chemikalienbestandigkeit aufweist von mehr als 40 MEK-Zyklen, ermittelt 
im MEK-Test nach ECCA-Standard T1 1 mit Methyl-Ethyl-Keton. 

37. Organischer, anionisch, kationisch oder/und radikalisch geharteter Kor- 
30 rosionsschutzuberzug auf einem metallischen Substrat, der eine Trok- 

kenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 pm aufweist, dadurch gekenn- 
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zeichnet, dass er eine Chemikalienbestandigkeit aufweist von mehr als 
50 MEK-Zyklen, ermittelt im MEK-Test nach ECCA-Standard T11 mit 
Methyl-Ethyl-Keton. 



5 38. Organischer geharteter Korrosionsschutzuberzug auf einem metailischen 
Substrat, der eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,1 bis 20 pm auf- 
weist, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Chemikalienbestandigkeit 
aufweist von mehr als 50 MEK-Zyklen - ermittelt im MEK-Test nach 
ECCA-Standard T1 1 mit Methyl-Ethyl-Keton - und dass er eine Elastizitat 
10 und Haftfestigkeit aufweist bei der Tiefungsprufung nach DIN EN ISO 
1520 mit Kugeldruck von mindestens 6 mm. 

39. Verwendung der nach dem Verfahren gemafS einem der Anspruche 1 bis 
30 beschichteten Substrate in der Stahlindustrie, im Fahrzeugbau 

15 oder/und im Flugzeugbau, insbesondere in der Automobilserienfertigung, 
als Draht, Drahtwicklung, Drahtgeflecht, Blech, Verkleidung, Abschir- 
mung, Karosserie oder Teil einer Karosserie, Teil eines Fahrzeugs, An- 
hangers, Wohnmobils oder Flugkorpers, Abdeckung, Gehause, Lampe, 
Leuchte, Ampelelement, Mobelstuck oder Mobelelement, Element eines 

20 Haushaltsgerats, Gestell, Profil, Formteil komplizierter Geometrie, Leit- 
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